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La pr€sente Invention a pour objet de nouvelles compositions 
cosmetigues capillaires en partlculier poor lagues et lotions de 
mises en plis con tenant en tant que resine des copolymeres sequences. 
La Societe demanderesse a deja propose 1' utilisation de nombreux 
5 polymeres synthetiques pour la realisation de tela types de composi- 
tion. 

La" Societe demanderesse a en partlculier propose 1* utilisation 
de certains polymeres- heterogSne3 de meme que l'utilisation de 
certains polymeres home-genes. 
10 La Societe demanderesse vient de constater qu'il etait egalement 
possible de realiser d'excellentes compositions capillaires et no- 
tamment des lagues et lotions de mises en plis en utilisant d'autres 
types de polymeres et notamment des polymeres sequences et plus 
partlculiarement des polymeres bi-s6quences ou fcri-sequencSs d'un 
15 type particulier. 

Comme on le verra plus loin , ces polymeres preeentent un tres 
grand interSt car 11 suf fit de faire varler la nature des sequences 
pour obtenir des polymeres ay ant des proprietes dif ferentes. 

Cette particularity des polymeres sequences presente un grand 
20avantage notamment pour la realisation de compositions sous forme 
de lagues ou de lotions de mises en plis car, comma on le salt, 
certaines sont retaliates en solution aqueuse ou hydroaicoolique et 
d'autres uniquement en solution alcoolique. 

On rappellera ci- des sous ce que 1' on. doit entendre pair polymeres 
25 sequences; il est en effet bien connu que les dlfferents monomeres 
entrant dans la realisation de copolymeres peuvent s'agencer de 
dif ferentes f aeons pour conduire a la formation de la chalne poly- 
merigue et d'une facon generale , lea proc6d6s de polymerisation 
permettent de s'orienter vers l'obtention de tel ou tel type de 
30 polymeres. _ _ 

En particulier, avec un procedS de polymerisation bien deter- 
mine, il est possible d' obtenir des copolymeres dont les motifs 
monomSres sont group6s par espece, ces groupements 6tant d6signes 
sous la denomination de "sequence" ou encore de "bloc". 
35 De tela copolymeres sont en general appeies copolymeres sequen- 
ces. 

Les polymeres sequences sont en general dea bi-polymeres com- 
portant deux ou trois sequences constitu6es chacune a partir de 
monomerep identiques. 
40 il est bien entendu que le nombre de sequences pent varier 
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selon les dlffSrentes utilisations envisagSes. 

Dan's le cadre de la prSsente demande les copolymeres sont des 
copolymeres bi ou tri-sequences, c'e'st-a-dire que la distribution 
des motifs monomeres ou des sequences sur la chalne polymgrique peut 
6tre representee de la fagon schema tique suivante : 

XXX XXXZZZ...ZZZ (1) 

ou de la fagon suivante : 

XXX XXXZZZ...ZZZXXX...XXX (2) 

La presente invention a done pour objet a titre de produit indus- 
trial nouveau une composition cosm6tique capillaire en parti culler 
pour laques et lotions de mises en plis caracteris6e par le fait 
qu'elle contlent dans un v6hicule cosmgtique approprig au moins un 
copolymere bi ou tri-sequencS comportant d'une part au moins une 
sequence (A) correspondant a la formula suivante : 



C-O-Y-l/ 1 ,(HX) n C-O-Y-n/ f (HX) 

1 \ I >> . 

dans laquelle : 

Y reprgsente une chalne hydrocarbonge, satur6e de 2 a 4 atomes 
de carbone ou une chalne hydrocarbonge de 2 a 4 atomes de carbone 
interrompue par des hgtSroatomes tels que le souf re ou l'oxygSne, 

Rjet R 2 identiques ou differents reprSsentent un radical alcoyle 
de 1 H atomes de carbone, 

n est 0 ou 1 et HX reprgsente un acide mingral ou organique pris 
dans le groupe constituS par : 1' acide chlorhydrique, I'acide brom- 
hydrique, 1' acide lactique et I'acide aegtique, 

et d' autre part au moins une sequence (B) resultant de la polymeri- 
sation d'un monomere polymgrisable par vole anionlque. 

De fagon prgfgrencielle, la sequence (B) , rgsultant de la poly- 
merisation d'un monomere polymgrisable par vole anionlque peut Stre 
representee par la formule g6n6rale suivante : 



r 



I — I— CH 2 - C ~CH 2 - C CH 2 - ^ - CH 2 

I I. R' 

pi K 



dans laquelle : 
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R* est pris dans le groupe constituS par 



10 (, 



i) — C = N 



15 - 0 



:vii)-^^ — i 



^R" repr€sentant un 
atome d'hydrogSne 



(viil) -cans'* 3 



R" representant t 
radical methyle 



Rj, Rj, n et HZ ont la m&ne signification que cl- 
dessus, Rj represente une chaine hydrocarbonee, saturee de 6 a 18 
atomes de carbone, R 4 represente un radical methyle ou ethyle et Rj 
represente une chaine hydrocarbon6e satur6e de 1 a 18 atones de 



Selon une forme de realisation preferee les radicaux R» repre-. 
sentent ceux dont les formules sont donnees sous (i) et (ix) . 

Dans, une variante selon 1 'Invention, la sequence (B) resulte de 
la polymerisation de l'oxyde d' ethylene et pent Stre representee 
par la.formule suivante j -j. 
111 — J-O-C^-CHj-O-CRj-CHj 0-CH2-CH2-O-CH2-CH2 -L 

Dans une autre variante selon 1' invention la sequence (B) resulte 
de la polymerisation de l*hexam§thyl-cyclo--trisiloxane ou de l'octa- 
methyl-cyclo-tetrasiloxane et pent 6tre representee par la formule 

suivante ; 
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Si l'on se refere aux formulas schematiques (1) et (2) ci- 
dessus lea polymeres bi et tri-sfiquences selon 1' invention peuvent 
prendre les formes suivantes s 



(i) AAA-BBB 

(ii) AAA-BBB-AAA OU 
. (iil)BBB- AAA-BBB 

dans lesquelles : la sequence (on les sequences) A correspond a 
celle de la formule I et la sequence {ou les sequences) B a celles 
de la formule II, III ou IV. 

Parmi les monomeres pouvant conduire a la formation das sequences 
A de formule I on peut citer les monomeres suivants : 

les methacrylates de (N,H-dlmethylamino)-2 ethyle, de (H,H- 
diethylamino)-2 ethyle, de f (N,H-dimethylamino)-2'- ethoxyJM 
ethyle et de £* (N,N-diethylaniino) -2'-ethoxx7-2 ethyle. 

Parmi les monomeres pouvant conduire a la formation des . sequences 
B de formule II on peut citer les monomeres suivants r 

le styrene, le methyl-4 styrene, la vinyl-2 pyridine son chlo- 
rhydrate et son lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorbydrate et 
son lactate, le para-dimethylaminostyrene, son chlorhydrate et son 
lactate, les methacrylates de mfithyle, d' ethyle, de butyle, d'hexyle, 
d'octyle, de lauryle et de stearyle, le methacrylonitrile. le 
vinyl-2 furane et la H-methyl N-lauryl-methacrylamide. 

Lorsque R' dans la sequence B de formule II repr§sente une 
fonction acide earboxylique, cette fonction peut 6tre neutrallsee 
a l'aide d'une base minerale ou organique telle que l'amnonlaque, 
la monoethaholamine, la di-ethaholamine, la triethaholamine, les 
iso-propanolamines, la morpholine, 1" amino- 2 mStbyl-2 propanol-1, 
1- amino- 2 methyl- 2 propanediol- 1,3 ou encore salifiee sous forme de 
sel de sodium, de potassium ou de magnesium. 

Dans une variante preferentielle de 1' invention lea fonction a 
amines tertiaires des sequences A de formule I (n §tant 6gal a 
zero) peuvent Stre quaternisees a l'aide d'un agent de quaternisa- 
tion choisi par exemple dans le groupe constitue par le sulfate de 
dimethyle, le bromure d' ethyle et le B-bromo ithanol. 

Le pourcentage des f onctions amines tertiaires quaternisees 
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peut varier da O % a. 100 %, le taux de quaternisation 6tant choisi 
en fonction de la destination du polymere sequence. 

De mSme comme la formula X le montre (n=..l) .one partie ou la 
totality des fonctions amines tertiaires des sequences A de formule 
5 I peut Stre salifiee a l'aide d'un aciae mineral ou organique; 

Comme pour les fonctions amines" tertiaires quaternisSes le pour- 
centage des fonctions salif iSes^ pent varier deO St 100%. 

Alnsi les polymSres sequences faihlement quaternises bu salifies 
seront de preference utilises dans des laques aerosols, alors que 
10 les polymSres sequences plus fortement quaternises ou salifiis seront 
de preference utilises dans des lotions, aqueuses ou hydroalccoliques 
de mises en plis. 

Les poids moleculaires des polymeres bi et tri-sequences utili- 
ses selon la presehte invention peuvent varier dans de larges limites. 
15 lis sont generalement fix6s en fonction de leur destination, c'est-a 
dire soit pour des laques, soit pour des lotions de mises en plis. 

Les polymeres bi et tri-sequencSs selon la presents invention 
ont gfineralement un poids moleculaire compris entre environ 1000 et 
l.OOO.OOO, mais de preference compris entre 2000 et 300.000. 
20 Comme il a «t« indigue ci-dessus, les compositions selon 1» In- 

vention peuvent se presenter sous dif ferentes formes et notamment 
sous forme de lotions de mises en plis , sous forme de laques ou en- 
core sous forme de compositions traitantes. 

A titre d'exemple, une laque aerosol pour cbeveux peut etre 
25 realisee en conditlonnant dans une bombe aerosol de 0,2 a 5% en 
poids d'un polymere sequence selon 1' invention, de 0 a 35% et de 
preference de 0 a 25 % en poids d'un alcool et de 60 a 99,8 % en 
poids d'un gaz propulseur liquefi§ sous presslon, tel que le dichlo- 
rodifluoromethane et le tricblorofluoromethane et leurs melanges. 
30 En tant qu* alcool, on utilise de preference 1 • alcool ethyllque 

ou 1 'alcool isopropyllque. 

Une lotion de mise en plis selon 1 ' invention, pent Stre par exam- 
ple reallege en introduisant dans une solution ague use ou hydros 1- 
coolique, ayant un titre de 0 a 60 % en alcool, de 0,2 a 10 % en poids 
35 d'un polymere sequence selon 1' invention. 

Les compositions cosmetiques selon 1' invention peuvent egale- 
ment contenir des adjuvants cosmetiques conventionnels . tels que. des 
par f urns, des colorants, des pr6servateurs, des plastifiants , des 
produits epaississants, des produits ■anioniques, cationiques ou non- 
40 toniques, des silicones pour am6Uorer la brlllance on. d.'autres 
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rgsines" cosmitlques. ; 

Lcsf excellerites propri6t6s cbsangtiques des compositions seion 
1* invention, sont dues- a la presence d'au moins- une sequence de 
fomrale I dans les polymer as bi et tri-sequerices. 
5 En effet les essais comparatifs realises par la Societfi deman- 

deresse ont permis de montrer que lorsque cette sequence de formule 
r Stait remplacee par d'autres sequences de structure differentes, 
les copolymeres sequences ohterius ne pouvaient 6tre utilises dans 
des compositions capillaires et notamment dans des laques et lotions 
10 de mises en plis du fait de certaines propri6t6s incompatibles avec 
ces types de composition. 

Les proprieties des polymeres bi et tri-sequences selonl* inven- 
tion sont en plus d'une excellente solubilite et stabilitfi dans les 
vehicules des laques et lotions de mises en plis,de ne pas Stre 
15 ou d'etre tres faiblement sensibles a l'humidite ce qui permet d'S- 
viter de rendre la chevelure polsseuse et collante, de former un 
film souple sur les cheveux, les rendant agreable au toucher, ce film 
etant facilement eliminable par simple brossage bu peignage." 

La presente invention a egalement pour objet un procedg de fixa- 
20 tion de la chevelure, ce proc6d6 conslstant a appliquer une quantite 
suffisante d'une composition selon. 1' invention, a enrouler les che- 
veux sur des rouleaux de mise en plis et a s6cher la chevelure par 
apport exterieur de chaleur pendant un temps d' environ 3 a 20 minu- 
tes. 

25 Selon un mode particulier de realisation de ce proc6d6 la com- 

position est appliquee immSdiatement apres le rincage les cheveux 
ayant subi un shampooing. 

Bien que le procedfi de preparation des polymeres sequences 
sbit cdnnu, la Societe demanderesse rappelle les principales etapes 

30 conduisant a leur formation. 

Ces polymerisations sont de preference initi6es par des amorceurs 
dits "anioniques", qui sont en general des mStaux appartenant au 
premier groupe du tableau p6riodique des 616ments tels que le lithium, 
le sodium, le potassium, etc... ou des composes orgahiques de ces 

35 metaux. 

On peut par exemple citer des composes tels que le diphSnylmS- 
thylsodium, le fluor6nyi-ltthium, le fluor6nyl-sodium, le naphtalSne- 
sodtum, le naphtalene-potassium, le naphtalene-lithium, le tetraphe- 
nyl-disodiobutane, ie ph€nylisopropyl potassium. 
40 Le choix des amorceurs de polymerisation est en effet tres 
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important car tl perroet de determiner la structure du polymere se- 
querice. Atnst, le naph£al6neT*3od£m8 permet -d'orteriter" la polymeri- 
sation vers I'obtentlon d'tm copolynSre "trt-sSquencfi" . Par contra, 
le phenylisopropyl potassium ou la diphfinylm6tliyl-s odium pennettent 
5 d'orlenter la polymerisation en vue de I'obtentlon d'un polymere 
"bi-sequence" . 

Ces reactions de polymerisation condulsant a la formation de 
polymere s sequences ont lied dans des solvants aprotiques tele que 
par exemple le benzene, le tetrahydrofurana, le toluene, etc... 
10 D'une fa^on generale, l'obtention de polymeres sequences s'effec- 

tue de la facon sulvante. Tout d'aboxd, on prepare one solution de 
l'atoorceur dans le solvant choisi puis l'on ajoute un des monomeres 
devant conduire a une des deux sequences, apres polymerisation do 
ce monomere, on ajoute le second monomSre devant conduire a la for- 
15 mation de l'autre sequence. 

Apr6s la fin de la polymerisation, le polymere sequence est 
desactivS 3 l'aide de quelques gouttes d'un solvant contenant des 
protons tela que le methanol. 

Comma il a et6 indiquS ci-dessns, e'est le choix de l'amorceur 
20 qui oriente la formation d'un polymere bi-sequence ou tri-sequence . 

D'une facon genSrale, la reaction condulsant a la formation de 
ces polymeres sequences, est effectuee a une temperature d' environ 
- 70°C. Ces reactions de polymerisation en vue de I'obtentlon de 
polymSres sequences, ne peuvent Stre evidemment effectuees a l'aide 
25 de monomeres comportant des bydrogenes mobiles, de tale monomeres 
pouvant Stre par exemple des acides, des amides, non substituSs 
sur 1' azote, des alcools, des composes contenant des hydrogenes 
a- carbonyliques etc... 

En consequence, si l'on desire obtenir Bes polymeres sequences 
30 comportant dans une de leurs sequences dee fonctlons acides, etc..., 
il est necessalre de partlr de monomeres pouvant conduire ulterieu- 
rement par reaction chimique, a la formation de ce type de fonction. 
Dans ce but, on peut par exemple partir de monomeres possedant une 
- fonction ester. En effet, par bydrolyse, il est possible d'obtenir 
35 les acides correspondents . 

One telle facon de procfeder peut Stre employee lorsque l'on 
desire obtenir des sequences constitutes par des restes acide mStha- 
cryllque. 

Dans le but de mieux f aire comprendre 1' invention on va decrire 
40 main tenant a tltre d* illustration, et sans aucun caractSre llmitatif. 
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plusieurs exemples de preparation de polymeres sequences, ainsi que 
plusieurs exemples de composition cosmetique les contenant. 

EXAMPLES DB PREPARATTnw 
Copolvmeres bi-seguences 
Exemples 1 - a s 

EXBMPLB 1. Prepara tion d'un polymere s 

methacrvlate de laurvle- methacrvlate da 
N.H-diraethylamino-2 ethvle 

Dans un ballon de 4 litres, muni d'un agitateur m4canique, d'une 
ampoule k brome. d'un tube adduoteur d' azote, d'un tube plongeant 
capable de realiser des prelevements du melange reactionnel et d'u:. 
thermometre, on introduit 2 litres de tetrahydrofurane distille 
anhydre. Le ballon est alors refroidi a une temperature de - 60"C, 
a l'aide d'un melange carboglace-methanol. 

L' ensemble de l'appareil se trouve sous atmosphere d' azote, 
soigneusement purifie, par chauffage a 40O»C en presence de feuilles 
de cuivre, le courant d' azote etant egalement purifie par passage 
sur de la potasse anhydre et sur du perchlorate de magnesium anhydre. 

Par 1' ampoule a brome, on ajoute goutte & goutte. sous agitation, 
12.5 ml d'une solution de diphenylmethyl-sodium dans du tetrahydro- 
furane (0,8 mole par litre), puis on ajoute toujours sous agitation. 
100 g de methacrylate de lauryle pur en 15 minutes. 

Apres agitation, on ajoute alors en 15 minutes egalement, a la 
meme temperature (-60 «C) , 100 g de methacrylate de N, N-dimethylami- 
no-2 ethyle. 

La temperature monte legerement et des que 1 • exothermicite de la 
polymerisation s'estompe, on desactive le polymere bi-sequence dont 
les deux sequences sont constitutes par le polymethacrylate de lau- 
ryle et le polymethacrylate de N, N-dimethyl-amino-2 ethyle. En gene- 
ral cette derniere etape est realisee a l'aide de quelques gouttes 
de methanol. La solution devient alors pratiquement incolore, on 
distille le tetrahydrofurane et le polymere residuel est dissous 
dans du chloroforms puis precipite par de 1 'ether de petiole. Apres 
deux dissolutions dans le chloroforme et deux precipitations dans 
1 'ether de petrole le polymere est seche sous pression reunite. 

On obtient ainsi le polvmere bi-sequence attendu avec un rende- 
ment de 80 %. 

. 5 L ' ana ly s e elementaire montre que le polymere est constitue de 
45 i* S!u Polymethacrylate de dimethylamino-2 ethyle et de 55 * de 
polymethacrylate de lauryle en poids. * 6 

8O.OO0. maSSe mol€culaire "wyenne calculee dans le toluene a ete de s 
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Ce polymere bi-sequence est soluble dans le melange Frfion 
11/12 (60/40) ,• 11 est de plus soluble dans l'alcool absolu. . 

Ce polymere bl-sequence peut 6tre quaternise par le sulfate de 
dlmgthyle et le polymere ainsi obtenu est figalement soluble dans les 
5 Fr§ons et. l'alcool absolu alnsl que dans le melange alcool-eau 50/50. 
Exemples 2-8 (voir tableau I) 

Ces polymeres bi-sequenc6s figurant dan3 le tableau 1 ont ete 
prepares selon le meme mode operatoire tel que decrit ci-dessus a 
1' example 1. 
10 Copolymeres trl-sequences 

Exemples 9-12 (voir tableau II) 

' Ces polymeres trl-sequences figurant dans le tableau II ont ete 
prepares selon le meme mode operatoire tel que decrit ci-desBus a 
l'exemple 1. . 
15 Copolymeres quaternises ou salifles 
Exemple 13 

Dans un ballon de 500 ml on introduit 200 g de tetrabydrofurane 
distillfi anhydre et 40 g de polymere sequence obtenu selon l'exemple 
2. Apres dissolution complete du copolymere on introduit 3,2 g de 
20 sulfate de riling thy le distille et la solution est agitee pendant 

24 h a la temperature ambiante. On distille ensuite le tetrabydrofu- 
rane sous pression rSduite. 

On obtient ainsi avec un rendement de 95% un polymere sequence 
constltue de 27,9% de methacrylate d'nexyle, 55,6 % de roe thacry late 
25 de H,N-dimetbylamino-2 ethyle et 16,5% de methacrylate de H,N-dime- 
thylamino-2 ethyle quaternise a l'aide de sulfate de dime thy le . 
Exemples 14- 21 (voir tableau III) 

Ces polymeres quaternisfis figurant dans le tableau III ont 6t6 
prepares selon le meme mode operatoire tel que decrit ci-dessus a 
30 l'exemple 13. 

Exemples 22 et 23 (voir tableau III) 

Ces polymeres salifles ont egalement ete prepares selon le meme 
mode operatoire tel que decrit a l'exemple 13 ci-dessus. 
Dans le tableaulci-apres » 
35 Les catalyseurs utilises sont les suivants : 

a) Diphgnyl methyl sodium 

b) Phenyl isopropyl potassium 

Les solvents ayant permis de meBurer la masse moyenne en nombre 
sont les suivants J 
40 c) toluene 
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d) cyclohexanone 

* L' introduction de l'oxyde d'gthylene est realisee par barbo- 
tage a 60°C pendant 4 heuresj puis le polymere vivant est desactive 
avec de l'eau. 

* * Apres 1* introduction de l'octamethylcyclo tetra siloxane, 
la temperature est maintenue a 60° C pendant 4 heures, puis le 
polymere est desactive avec de l'eau. 
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DE COMPOSITION 



On prepare selon 1' invention une lotion de nise en plis 
pour les cheveux en procgdant au melange des ingredients suivants : 

- Polymere sequence prepare selon l'exemple 1, 2, 3, 7, 8, 13, 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ou 23.... 2g 

- Alcool ethylique..... . so g 

- Eau <J- S -P- • lOOg 

Apres application de cette lotion sur la chevelure, les 
cheveux sont enroulSs sur bigoudis de mise en plis et sont aoumis 
a un s€chage sous casque. On obtient ainsi une excellente mise en 
plis, les cheveux sont souples et agriables au toucher. 



On prepare selon 1* invention une laque pour cheveux en pro- 
15 cedant au melange des ingredients suivants : 

- Polymere sequence prepare, selon l'exemple 1, 2, 3, 4, 5, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 18 ou 21 8g 

- Alcool ethylique q.s.p lOOg 

25g de cette solution sont conditionnes dans une bombe 
20 aerosol avec 45 g de trichlorofluoromethane et 30 g de dichlorodifluo- 



BXEMPLE C 

On prepare selon 1' invention une laque pour les cheveux en 
procedant au melange des ingredients suivants : 

-PolymSre bi-sequenc6 prepare selon l'exemple 1..... 2g 

trichlorofluoromethane 4 5g 

-Dichlorodlf luoromethane, 40g 



On prepare selon 1* invention une lotion de mise en plis pour 
30 les cheveux en procedant au melange des ingredients suivants : 

- Polymere bi-sequencS prepare selon l'exemple 2, 3, 4, 13 ou 14 2g 

- Alcool ethylique. 50g 

- Eau q.s.p.. I00g 

Apr 6s avoir soumis la chevelure a un shampooing on rince 
35 les cheveux et on applique la lotion unlformement. Les cheveux sont 
ensuite enroulSs sur bigoudis de mise en plis et on seche. On obtient 
ainsi de belles boucles presentant une excellente tehue dans le temps. 
KXHMPLB E 

On prepare selon 1' invention une laque pour cheveux en pro- 
40 cedent au melange des ingredients suivants : 
HB/S.170 
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- PolymSre bi-s6quenc6 prepare selon l'exemple 2, 3, 4., 13 

ou 14 8g 

- Alcool isbpropylique q.s.p. ». ..100g 

25g de cette solution sont conditionn6s dans una bombe 
a6rosol avec 45 g de trichlorofluoromethane at 30g de dichlorodif luo- 
me thane. 



On prgpare selon 1' invention une lotion de mise en plis 
pour les cheveux en procedant au melange des ingredients suivants : 

- PolymSre bi-s6quenc6 prepare selon l'exemple 14-. 2g 

- Alcool isopropylique 50g 

- eau q.s.p ...,100g 

EXEMPLE G 

On prepare selon 1* invention une lotion de mise en plis pour 
les cheveux en procedant au melange des ingredients suivants : 

- PolymSre bl-s6quenc6 prepare selon l'exemple 16..... 2g 

- Alcool fithylique 50g 

- Parfum • O.lg 

- Eau q.s.p I00g 

Immediatement aprSs le rincage des cheveux ayant subi un 
shampooing, la lotion est appliquee sur l'ensemble de la chevelure. 
Les cheveux sont alors enroulSs sur des rouleaux de mise en plis et 
on procSde au s6chage pendant 15 minutes. La mise en plis obtenue a 
une excellente tenue, les cheveux etant brillants et doux au toucher. 
EXEMPLE H 

On prepare une laque pour cheveux r6pondant a la formule 
suivante : 

- Polymere bi-s6quence prepare selon l'exemple 2, 3, 4, 13 ou 14.. 2g 

- Trichlorofluoromethane 45g 

- Dichlorodif luoromethane • 40g 



On prepare une laque pour cheveux de la f a?on suivante s 
On procSde au melange des ingredients suivants : 

- PolymSre bi-s6quenc6 prepare selon l'exemple 15 8g 

- Alcool ethylique q.s.p ....100g 

On introduit 25g de la solution obtenue dans une bombe 
aerosol avec 45g de trichlorofluoromethane et 30g de dichlorodif luo- 
romethane. 
_J 

On prepare une laque pour cheveux de la facon suivante : 
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- Polymere prepare selon l'exemple 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 



17 ou 21 i 2g 

- Trichlorofluoromg thane. 59g 

- Dichlorodif luoromgthane 39g 

5 EXEMPLE K 

On prgpare one laque pour cheveux de la fagon sulvante : 

- Polymere pr6par6 selon l'exemple 5 on 11 2g 

- Alcool isopropylique , 23g 

- Trichlorofluoromg thane 45g 

10 - Dichlorodif luoromgthane 30g 

EXEMPLE L 

On prepare une laque pour cheveux de la fagon sulvante : 

- Polymere prepare selon l'exemple 17. l f 25g 

- Alcool ethylique.. 48,75g 

15 - Protoxyde d' azote (5 bars) 2g 

EXEMPLE M 

On prepare une laque pour cheveux de la fagon sulvante : 
-Polymere prepare selon l'exemple 21 lg 

- Alcool ethylique 4 9g 

20 - Gaz carbonlque (5 bars).. 2g 

EXEMPLE H • 

On prepare une laque pour cheveux de la fagon sulvante i 
" Polymere prepare selon l'exemple 21........ '.. lg 

- Alcool isopropylique ■. 4991 

25 - Gas carbonlque (5 bars) .' l,6g 
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" REVINDICATIONS 

1. Composition cosm&tigue capillaire, caracterisee par le fait 
qu'elle contient dans un vehicule cosmetique approprie au no ins un 
. copolymere bi ou tri-sequence comport ant d'une part au mo ins une 
sequence (A) correspondant a la formule sulvante : 



r 



•.«2 



15 



i represente vine chalne. hydrocarbonee, saturee de 2 a 4 atones 
de carbone ou une chaine hydrocarbonee de 2 H atomes de carbone 
interrompue par des heteroatomes tela que le soufre ou l'oxygene, 
Rj et Rj ldentiques ou dif ferents representent un radical 

20 alcoyle de 1 a -4 atones de carbone, — 

n est 0 ou 1 et HX represente un acide mineral ou organique 
pris dans le groupe constitue par t 1* acide chlorhydrique, 1* acide 
bromhydrique, 1' acide lactique et 1' acide acetique. 
et d* autre part au mo Ins une sequence (B) resultant de la polyme- 
. 25 risation d'un monomere polymerisable par vole anionigue. 

— 2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le 
fait que la sequence B correspond a la formule generale sulvante : 



B, - C - CH, - C 

I I 



-C - CH, -! : 



dans laquelle : 
5 R' est pris < 



i le groupe constitue par : 



40 
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(iii) : C-N 

10 

'W (HX) j 

20 

(v±L_^^ , (IE 



(Viii) _ CON - 



l" representant un 
atone d'hydrogene 



R" reprfisent ant an 
radical mSthyle 



40 (x) 
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dans lesquels : Rj, Rj n et HX ont la mime signification que dans 
la revendication 1, R^ reprSsente one chalne hydrocarbonSe , saturSe 
de 6 a 18 atomes de carbone, reprSsente un radical mSthyle ou 
Sthyle et Rg reprSsente une chalne hydrocarbonSe saturSe de 1 a 18 
5 atomes de carbone. 

3. Composition selon la revendication 1, caraotSrisSe par le 
fait que la sequence B correspond a la formule suivante : 



10 (HI) — (-°~ CH 2" CH 2 -0-CH 2 -CB,~ 0-CH,-CB,-0-CH,- 

4. Composition selon la revendication 1, caraotSrisSe par' le 
fait que la sequence B correspond a la formule suivante s 



jie Me 
Si-O- Si- 

L i 



r 

-o - Si - 

L 



p 

r 



5. Composition selon la revendication 1, caractfirisSe par le 
fait que la sequence A de formule I rSsulte de la polymerisation 
d'un monomere tel que les mSthacrylates de (N,N-dim6thylamino)-2 

20 Sthyle, de (N,N- diSthylamino) -2 Sthyle, de ^N,N-dim6thyiamino)-2 , 
SthoxyJ -2 Sthyle et de |(N,N- diSthylamino) -r-8thoxyl-2 Sthyle. 

6. Composition selon l'une quelconque des revindications 1 et 
5, caraotSrisSe par le fait que lorsque n=o dans les sequences A 
de formule I, les fonctions amines tertiaires sont quaternisSes, 

25 a un taux compris entre 0 et 100 %, a l'aide d'un. agent de quater- 
nisation. 

7. Composition selon la revention 6, caraotSrisSe par le fait 
que 1* agent de quaternisation est le sulfate de dimSthyle, le 
bromure d* Sthyle ou le B-bromo Sthanol. 

30 s. Composition selon l'une quelconque des revendlcations 1 et 
2, caraotSrisSe par le fait que les sSquences B de formule I rSsul- 
tent de la polymSrisation d'un monomere tel que : le styrene, le 
mS thy 1-4 styrene, la vinyl-2 plrydine, son chlorhydrate et son 
lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorhydrate et son lactate, le 

35 para-dimSthyl-aminostyrene, son chlorhydrate et son lactate, les 
mSthacrylates de mSthyle, d'Sthyle, de butyle,d'hexyle, d'octyle, 
de lauryle et de stSaryle, ie mSthacrylonltrile, le vinyl-2 furane 
et la N-mSthyl N-lauryl mSthacrylamide. 

9. Composition selon l'une quelconque des revendlcations 1 et 

40 2, caraotSrisSe par le fait que lorsque R'dans la sSquence B de 
MB/S.170 
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fonnnle II reprgsente tme fonctlon acide carboxylique cette fonc- 
tion est aeutralisee a l'alde d'une base minSrale ou organiqne telle 
que l'ammoniaque, la incmoethanolamine, la di-§thanolamine , la tri- 
ethanolamine, les isopropanolamines', la morpholine, 1' amino- 2 mgthyl- 
5 2 propanol-1, 1' amino- 2 mSthyl-2 propanediol- 1,3, ou encore salifiee 
sous forme de sels de sodium, de potassium ou de magnesium 

10. Composition selon l'une quelconque des revendlcatlons pre- 
cedentes, caracterisee par le fait que le polymere bi ou trl-s6quenc6 
a un poids moleculaire compris entre 1000 et 1.000.000, mais de 

xo preference compris entre 2000 et 300.000. 

11. Composition selon l'une guelconque deB revendlcatlons pr6- 
cedentes, sous forme de laques agrosols, caracterisee par le fait 
qu'elle contient entre 0,2 et 5 % en poids d'au mo ins un polymere 

. bi ou tri-sequenees, de 0 a 35 % et de preference de O a 25 % en 
!5 poids d'un alcool et de 60 a 99,8 % en poids d'un gaz propulseur 
liguefie sous pression. 

12. Composition selon l'une guelconque des revendlcatlons 1 a 
10, sous forme de lotions de mises en plis, caracterisee par le 
fait qu'elle contient, en solution aqueuse ou nydroalcoollque, 

20 ayant un titre de 0 a 60 % en alcool, de 0,2 a 10 % en poids d'au 
mo ins un polymere bi ou tri- sequence. 

13. Composition selon l'une guelconque des revendlcatlons 
precedentes, caracterisee par le f ait qu'elle contient •6galement 
des adjuvants cosmetiques conventionnels tels que des paxfums, deB 

25 colorants, des prSservateurs , des plastifiants, des produits epais- 
sissants, des produits anionigues, cationlgues ou non ionlgues, 
des silicones ou d'autres resines cosmetiques. 

14. Proc6d6 de fixation de la chevelure, caract6rls6 par le 
fait gue l'on applique sur les che'veux une quant it6 suffisante d'une 

30 composition selon l'une guelconque des revendlcationB 1 a 13, que 
l'on enroule les cheveux sur des rouleaux de mlse en plis et que 
l'on seche la chevelure par apport ext6rleur de chaleur pendant un 
temps de 3 a 20 minutes. 

15. Proced6 selon la revindication 13, caract6ris6 par le fait 
35 que la composition selon les revendications 1 a 13 est appliqu6e 

immediatement aprSs le rincage des cheveux ayant subi un shampooing. . 
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